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FORFARANDE FOR FORBLOTNING OCH FORSTARKNING AV ICKE 
ATBART KOLLAGENSKINN 

Uppf inningens omrA.de 

Fdreliggande uppf inning hanfor sig till ett forfar- 
ande fdr forblotning av och forstarkning av clipsstyrkan 
och kokh&llf astheten hos icke Stbart kollagenskinn for 
5 livsmedel. 

Tekn i ke ng s t £ndpunkt 

Inom livsmedelsindustrin finns olika sorters 
kollagenskinn som anvands for att fylla desamma med olika 
livsmedel, i synnerhet kottblandningar . Kollagenskinnets 

10 egenskaper ar viktig for den typ av livsmedel som anvands 
som fyllning eftersom fyllningen kan variera markbart i 
tex b&de konsistens och tetnperatur. For kollagenskinn som 
anvands f6r hirda livsmedelsfyllningar, tex salami dar 
fyllningen ar fryst, kr&vs att kollagenskinnet uppvisar 

15 mycket goda egenskaper i form av styrka och h&llfasthet. 
Idag ar inte alia kollagenskinn tillrackligt stabila och 
h&llbara for de olika fyllningar som finns* 

I SE 515 441 beskrivs ett icke Stbart kollagenskinn 
avsett for livsmedel och ett forfarande for mjukgdrning, 

2 0 stabilisering och konservering av detsamma. I namnda 

forfarande behandlas torkat kollagenskinn med en vatten- 
haltig losning av natriumklorid i en koncentration av 5- 
25 vikt%. Syftet med att forblota skinnet ar att man kan 
utfora detta p& ett rationellt satt, utan att fordyra 

25 produkten namnvart . Charkuteristen sparar dyrbar 

produktionstid, d& han slipper blotlagga skinnet fore 
fyllning. 

I de experiment som ut forts i samband med ffirelig- 
gande uppfinning har syftet varit att ta fram ett star- 
30 kare kollagenskinn med avseende pS. kokh&llf asthet och 

clipsstyrka, samtidigt som man vill minska mangden NaCl 
av miljosk&l. 



Sammanf attning av uppf inningen 

Foreliggande uppfinning hanfor sig i en aspekt till 
ett forfarande for forblotning av och forstarkning av 
clipsstyrka och kokh&llf asthet hos icke atbart kollagen- 
5 skinn for livsmedel, varvid forfarandet innef attar att 
torkat kollagenskinn behandlas med en vattenhaltig 
losning av minst ett salt som ar valt fr&n gruppen 
natriumvatekarbonat , natriumaulf at , ammoniumklor id , 
kalciumklorid, natriumvatef osf at , kaliumv&tef osf at , 

10 kaliumklorid, ammoniumsulf at eventuellt i kombination med 
natriumklorid, varvid den totala saltkoncentrationen ar i 
intervallet 5-18 vikt%. 

I en ytterligare aspekt hanfor aig uppf inningen till 
ett forbl6tt, fdrst&rkt icke atbart kollagenskinn som ar 

15 erh&llbart medelst ovan namnda forfarande. 
Beskrivning av foredragna utf oringsf ormer 

I en utf oringsform av forfarandet enligt uppfin- 
ningen ar saltkoncentrationen i intervallet 8-12 vikt%. 
I en ytterligare utf oringsform av forfarandet 

20 inneh&ller den vattenhaltiga losningen minst tvfi Salter. 
Exempel pk saltlosningar inneh&llande tv& Salter eller 
flera ar en salt losning inneh&llande natriumsulf at (6 
vikt%) och natriumklorid (2 vikt%) , en saltlosning 
inneh&llande natriumvatekarbonat (3 vikt%) , natriumsulf at 

25 (3 vikt%) och natriumklorid (4 vikt%) , en saltlosning 

inneh&llande ammoniumklorid (5 vikt%) , natriumklorid {3 
vikt%) och kalciumklorid (2 vikt%) , en saltl6sning 
innehSllande natriumvatef osf at (3 vikt%) , kaliumklorid (3 
vikt%) och natriumklorid (3 vikt%) och en saltl6sning 

3 0 inneh&llande natriumvatekarbonat (4 vikt%) , natriumklorid 
(4 vikt%) och natriumsulf at (2 vikt%) . Saltl6sningar 
irmeh&llande enbart ett salt kan vara en saltl6sning 
inneh&llande enbart ett av n&gon av ovan namnda Salter. 
I en ytterligare utf oringsf orm av forfarandet 

35 enligt uppf inningen forpackas det forblotta icke Stbara 
kollagenskinnet vidare i en forpackning av ett material 
med goda barriaregenskaper, f oretradesvis under vakuum. 
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I samband med foreliggande uppfinning har s&ledes 
clipsstyrkan blivit b&ttre. Nar kollagenskinnet stoppats 
med tillracklig mangd livsmedel forsluts korvarna i 
vardera ande med ett metallklips. I foreliggande uppfin- 
5 ning har det gjorts ytterligare forbattringar med 

avseende pk detta genom att kombinera olika Salter i en 
losning att bevara kollagenskinnen i. 

De olika kombinationerna av salter i ldsning har 
forbattrande effekter p& skinnet och dess egenskaper. 

10 Eftersom man av miljoskal i vissa lender bor minska 
utslappen av natriumklorid har inneh&llet av 
natriumklorid i salt kombinationerna enligt foreliggande 
uppfinning minskats. Detta har forutom bibeh&llna 
egenskaper, s&som lagringsh&llbarhet , h&llfasthet och 

15 fyllegenskaper, ocks& givit ett forbattrat kollagenskinn. 

Salter som utprovats var for sig och i kombination 
ar f 61 j ande: natriumvatekarbonat , ammoniumklorid, kalium- 
klorid, natriumsulf at , ammoniumsulf at , kalciumklorid, 
natrium respektive kaliumvatef osf at . Forutom att natrium- 

20 kloridhalten minskas, varvid kollagenskinnet bibeh&ller 
fyllegenskaper och konservering, f&r man med vissa kom- 
binationer annu battre clipsstyrkan och med andra battre 
kokhSllfasthet och med vissa kombinationer b&de och. 
Kokh&llfastheten hr h&llf astheten p& skinnet under varme- 

25 behandlingen av kollagenskinnet inneh&llande livsmedels- 
fyllningen, tex korv. Med natriumsulf at exempelvis har 
man kunnat minska salthalten till 8% och helt ersatta 
natriumkloriden, varvid aven bSttre clipsegenskaper er- 
h&llits. En battre avsvallning erh&lls med natriumsulf at , 

30 vilket innebar att man erh&ller battre clipsstyrka 

och/eller kan minska salthalten, jfr. med natriumklorid. 
Nedan anges olika exempel for olika syften utover att 
skinnet skall vara fyllfardigt. 

Uttrycket "f orstarkning av kollagenskinn" s&som det 

35 anv^nds i foreliggande beskrivning avser fSrstarkning av 
clipsstyrkan och/eller kokh&l If astheten av kollagenskin- 
net . 



Exempel 

Exempel 1: Okad kokh&llf asthet och clipsstyrka 

(3 %) Natriumvatekarbonat , 1-6 % 

(3 %) natriumsulfat , 0-8 % 
5 (4 %) natriumklorid, 0-4 % 
Exempel 2: Okad clipsstyrka 

(6 %> natriumsulfat, 2-18 % 

(2 %) natriumklorid, 0-4 % 
Exempel 3; 6kad kokh&llf asthet 
10 (5 %) ammoniumklorid, 2-10 % 

(4 %) natriumklorid, 0-4 % 

(2 %) kalciumklorid, 0-10 % 
Exempel 4: Okad kokh&llf asthet 

(3 %) natriumvatefosf at , 0-6 % 
15 (3 %) kaliumklorid, 0-10 % 

(3 %) natriumklorid, 0-4 % 

Exempel 5: Okad kokh&l If asthet 

(4 %) natriumvatekarbonat, 2-6 % 

(4 %) natriumklorid, 2-4 % 

2 0 (2 %) natriumsulfat, 0-4 % 

Exempel 6: Okad clipsstyrka 

(8 %) natriumsulfat, 4-18 % 
Exempel 7: Okad clipsstyrka 

(10%) ammoniumsulfat , 4-18 % 
25 I exemplena ovan anges den utnyttjade koncentra- 

tionen av saltet i viktprocent inom parentes framfor det 
angivna saltet. Intervallet som anges efter saltet avser 
det koncentrationsintervall inom vilket det aktuella 
saltet exempelvis kan utnyttjas i kombination med de 

3 0 ovriga salterna i exemplet vid utovandet av forfarandet 

enligt uppf inningen. I foreliggande beskrivning avser 
uttrycket "%" eller "procent" att omfatta procentsatser 
med avseende pk vikt . 

Ovan namnda exempel begransar inte foreliggande 
35 uppf inning, utan skall endast betraktas som en illustra- 
tion av uppf inningen . Aven andra kombinationer av de 
angivna salterna ar mojliga och ytterligare Salter som 
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inte finns namnda hari kan anvandas under f orutsattning 
att de astadkommer fordelarna med foreliggande uppfin- 
ning. Uppf inningen ar inte heller begr&nsad till de 
specif ika saltkoncentrationer som utnyttjas ovan. 
5 Tester och analyser har utforts pa korvskinn som 

tillverkats av samma kollagenf 6rrad, extruderats, hardats 
och torkats pa samma vis. Korvskinnen delas upp i atta 
delar, varav en grupp utsatts for referens (nedsankning i 
12 % natriumklorid) . De ovriga proverna utsatts for de 
10 koncent rati oner saltlosningar som namns i exempel 1-7 
ovan . 

Korvskinnsproverna fick suga upp 1,5 ganger sin 
torra vikt • Proverna f orpackas under latt vakuum i 
gastata plastpasar och svetsades igen. Skinnen provades 
15 efter 1, 3, 6, 9 manaders lagring vid en temperatur av 
25°C. Vid provtillf allena testades fyllegenskaperna, 
clipsstyrka, kokhallf asthet samt bakteriologisk status. 

Clipsstyrkan bestamdes pa s& satt att korvarna 
fylldes med livsmedel till okande hardhet som i sin tur 
20 bestamdes genom matning av fyllkaliber. Normalt fylltryck 
ger en kaliber pa 52 mm. Darefter okades " fylltrycket" 
med 0,5 mm steg tills man fick brackage. Fern matningar pa 
varje prov gjordes. Medelkalibern beraknades- 

Kokhallf astheten bestamdes genom att de 0,5m langa 

2 5 korvskinnen hangdes i en angkammare som holl temperaturen 

78 °C under 60 min. Skinnen blastes upp med tryckluft 
tills att de brast och trycket registrerades . Medelvardet 
av fern korvskinn fran vardera exempel ber&knades . 
Bakteriologisk status bestamdes med hjalp av 

3 0 agartryckplattor for mogel/jast och totalbakterier . 

Plattorna trycktes mot skinnet och odlades darefter vid 
30°C respektive 37°C under tva dygn, Plattorna avlastes 
okulart och delades in i ingen tillvaxt, sparsam, 
mattlig, riklig och kraftig tillvaxt. Mattlig tillvaxt ar 
3 5 godkant . 

I tabellerna nedan anges resultaten. 
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Efter 6 m&n. 
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Som tabellerna visar erh&lls b&ttre clipsstyrka med 
exempel 1, 2, 6, och 7, samt aven h&g kokh&l If asthet med 
exempel 1- B&ttre kokh&l If asthet erh&lles ocksct med exem- 
pel 1, 3, 4 och 5. Betraffande fyllegenskaperna varierar 
5 dessa men generellt kan sagas att med 6kad clipsstyrka 

blir tarmen nigot trogare och osmidigare. Samtliga prover 
uppvisade en god lagringsstabilitet . I och med kollagen- 
skinnets forbattrade egenskaper i form av forbattrad 
kokh&l If asthet som erhAllits i samband med foreliggande 
10 uppfinning kan s&dana forbattrade kollagenskinn anvandas 
exempelvis i processer som kraver hogre temperaturer. Som 
foljd erh&lls de fardiga korvprodukterna snabbare. 
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PATENTKRAV 



1 . Forf arande for f orbldtning och f orstarkning av 
clipsstyrka och kokhillf asthet hos icke atbart kollagen- 

5 skinn for livsmedel kannetecknatav att torkat 
kollagenskinn behandlas med en vattenhaltig loaning av 
minst ett salt som ar valt fr&n gruppen natriumvate- 
karbonat , natriumsulf at , ammoniumklorid, kalciumklorid, 
natriumvatefosfat, kaliumvatef osfat , kaliumklorid, 
10 ammoniumsulf at eventuellt i kombination med 

natriumklorid, varvid den totala saltkoncentrationen ar i 
intervallet 5-18 vikt%. 

2. F6rf arande enligt krav 1, varvid den totala 
saltkoncentrationen ar i intervallet 8-12 vikt%. 

15 3. Forf arande enligt krav 1 eller 2, varvid den 

vattenhaltiga losningen inneh&ller minst tvA Salter, 

4. Forf arande enligt n&got av kraven 1-3 , varvid det 
forblotta icke atbara kollagenskinnet vidare forpackas i 
en forpackning av ett material med goda barriaregens- 

2 0 kaper . 

5. Forblott, forstarkt icke atbart kollagenskinn som 
ar erh&llbart medelst forfarandet enligt n&gon av kraven 
1-4, 



25 
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SAMMANDRAG 



Foreliggande uppf inning avser ett f6rbcittrat 
forfarande for forblotning av och forst&rkning av 
5 clipsstyrkan och kokh&llf asthet hos icke atbart kollagen- 
skinn for livsmedel, varvid forfarandet innef attar att 
torkat kollagenskinn behandlas med en vattenhaltig 
loaning av minst ett salt som ar valt fr&n gruppen 
nat riumvatekarbonat , natriumsul f at , ammoniumklorid , 
10 kalciumklorid, natriumvatef osf at , kaliumvatef osf at , 

kaliumklorid, amraoniumsulf at eventuellt i kotnbination med 
natriumklorid, varvid den totala saltkoncentrationen ar i 
intervallet 5-18 vikt%. 



